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Abstract of EP0856533 

Hydroxyi group-containing copolymers (I) based on vinyl cartwxylate esters, with an OH number of 1 10- 
170 mg KOH/g, an acid number of 5-35 mg KOH/g and an average mol. wt. (Mn) of 1500-8000, obtained 
by polymerisation of (A) 5-20 wt% vinyl ester(s) of monocarboxylic acid(s), (B) 10-30 wt% vinylaromatic 
hydrocarbon(s), (C) 41-55 wt% OH-functional unsaturated monomers consisting of (CI) 40-70 wt% 
hydroxyalkyi ester(s) of alpha . beta -unsaturated monocarboxylic acid(s), (C2) 1-10 wt% lactone(s) and 
(C3) 30-55 wt% reaction product(s) of alpha , beta - unsaturated monocarboxylic acid with a glycidyt ester 
of a saturated alpha , alpha -dialkyl-alkanoic acid or saturated alpha -alkyi- alkanoic acid, and (D) 0-40 
wt% other unsaturated comonomers. Also claimed is (i) a process for the production of (I) by 
polymerisation as above, and (ii) coating materials containing (a) copolymer(s) (I) as binder, (b) 
crosslinker(s), (c) organic solvent and optionally (d) pigments, fillers and/or paint additives. 
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(54) HydroxylgruppenhaHige Copolymerisate und Verfahren zu Ihrer Hersleilung 

(57) Die Erfindung betrifft hydroxylgruppenhaltige 
Copolymerisate auf der Basis von Vinyl estern von 
MonocarbonsSuren. wobei die hydroxylgruppenhaltigen 
Copolymerisate eine OH-2ahl von 1 10 - 1 70 mg KOH/g. 
eine SSurezahl von 5 - 35 mg KOH/g und ein zahlen- 
mittleres Molekulargewicht Mp von 1500 - 8000 g/mol 
besitzen und durch Polymerisation von A) 5 • 20 Gew.- 
% eines oder mehrerer Vinylester gesSttigter Monocar- 
bonsauren. B) 10 - 30 Gew.-% eines oder mehrerer 
vinylaromatischer Kohlenwasserstoffe, 0) 41 - 55 Gew.- 
% hydroxyfunktion^ler polymerisiertDarer ungesattigter 
Monomere und D) 0 - 40 Gew.-% weiterer polymerisier- 
barer ungesdttigter Monomere erhditlich sind, wobei die 
Komponente C) CI) 40 - 70 Qew.-% eines Oder mehre- 
rer Hydroxyalf^lester a.p-ungesaitigter Monocarbon- 
sSuren. C2) 1 • 10 Gew.-% eines oder mehrerer 
Lactone und C3) 30 - 55 Gew.-% eines Oder mehrerer 
Umsatzprodukte einer a.p-ungesattigten Monocarbon- 
saure mit einem Glycidylester einer gesdttigten a.a- 
Dialkylalkanmonocarbonsaure Oder einer gesattigten a- 
Alkylaikanmonocarbonsaure enthSIt, und die Summe 
der Komponenten A) bis D) und die Summe der Kompo- 
nenten CI) bis C3) sich jeweils zu 100 Gew.-% ergdn- 
zen. Die Erfindung betrifft des weiteren das Verfahren 
zur Herstellung der en^vahnten hydroxylgruppenhaltigen 
Copolymerisate sowie Uberzugsmlttel. in denen die 
eravdhnten hydroxytgruppenhaltigen Copolymerisate 
Einsatzfinden. 



